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Tadeusz PENKALA 


O dodatnim wpływie polaryzacji jonowej na zdolność tworzenia się 
dwuskładnikowych roztworów stałych 


O NoJlozXUTEJIbBHOM BIMAHUM MOHHOŃ NOIAPUZAHNAM 
Ha CIOCOOHOCTB oópa3oBaHuA JĄBYXKOMIIOHeHTHbIX TBepĄbIX paCTBOPOB 


A Positive Effect of Ionic Polarization on the Formation 
Ability of Binary Solid Solutions 


Pod wpływem polaryzacji jonowej zmniejszają się w sieci krystalicznej 
odległości pomiędzy jonami przeciwnego znaku. W porównaniu do sumy 
promieni jonów (anionu i kationu) odległości te są mniejsze. Polaryzacja 
jonowa ma duży wpływ na zdolność tworzenia roztworów stałych w ukła- 
dach dwuskładnikowych. Znana jest reguła krystalochemiczna Gold- 
schmidta [1], według której polaryzacja jonowa ma ujemny wpływ 
na tworzenie się roztworów stałych. Jony zbliżone do siebie wielkością 
(np. Na+ — 0,98 A i Cu+ — 0,98 A), a różniące się znacznie własnościami 
polaryzacyjnymi, nie wykazują zjawiska diadochii, czyli zastępowania 
się wzajemnego w sieci krystalicznej. Według Goldschmidta dia- 
dochia zachodzi w przypadku, gdy promienie zastępujących się jonów 
nie różnią się więcej niż o 15% w stosunku do wielkości mniejszego jonu 
i gdy własności polaryzacyjne jonów są zbliżone. 

Dotychczas nie zwrócono jednak uwagi na to, że polaryzacja jonowa 
może być w szczególnych przypadkach czynnikiem sprzyjającym po- 
wstawaniu roztworów stałych. Zachodzi to w niektórych układach dwu- 
składnikowych, utworzonych przez składniki mające jednakowe aniony, 
a różnej wielkości kationy, z których jeden wykazuje bardzo silną pola- 
ryzację jonową czynną, czyli zdolność odkształcania powłoki elektronowej 
anionu. 

Na przykład w serii układów dwuskładnikowych, utworzonych przez 
AgJ z jodkami LiJ, NaJ i KJ, istnieje roztwór stały (Ag, Li)J, mimo 
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bardzo dużej różnicy wielkości promieni jonowych (Ag+ — 1,13 A, Li+ — 
0,78 A), natomiast w układach AgJ — NaJ i AgJ — KJ roztwory stałe 
nie tworzą się, mimo mniejszej różnicy wielkości promieni jonowych 
(K+ — 1:33 Ä, Na+ — 0,98 A). Zjawisko to tłumaczymy w ten sposób, 
że jon srebra jako jon typu miedziawego (18 elektronów na ostatniej 
orbicie) jest bardzo silnym polaryzatorem. Odkształca on duży anion 
jodu, a przez to jest jak gdyby pozornie znacznie mniejszy. Zdeformo- 
wana powłoka elektronowa jonu jodu zachodzi na powłokę elektronową 
kationu srebra. Wobec tego w roztworze stałym (Ag, Li)J „pozorna 
wielkość jonu” srebra jest rzędu wielkości jonu litu (0,78 A). 

Z przykładu tego widać, że kation silnie polaryzujący może zastę- 
pować w sieci krystalicznej kationy znacznie mniejsze. Zachodzi to 
w przypadku, gdy wspólny anion obydwu składników, tworzących układ 
dwuskładnikowy, wykazuje znaczną polaryzowalność (polaryzację bier- 
ną), czyli zdolność do odkształcania swojej powłoki elektronowej pod 
wpływem działania kationu polaryzującego. 

Podobnie jon srebra w układach AgBr — LiBr i AgBr — NaBr za- 
stępuje diadochowo mniejsze jony litu i sodu (roztwory stałe ciągłe), 
natomiast w układzie AgBr — KBr diadochia jonów Ag+ (1,13 A) i K+ 
(1,33 A) nie zachodzi (układ eutektyczny doskonały), gdyż jon srebra nie 
zastępuje w sieci krystalicznej większego od siebie kationu. W rozpa- 
trywanych układach dwuskładnikowych bromków jon srebra ma „,,po- 
zorną wielkość” nieco większą niż w jodkach, gdyż zastępuje w sieciach 
krystalicznych nie tylko mały jon litu, lecz również większy od litu 
jon sodu, bardziej zbliżony wielkością do jonu srebra. Przyczyną tego 
jest mniejsza polaryzowalność jonu bromkowego w porównaniu z jonem 
jodkowym, gdyż jon Br” (1,96 A) jest mniejszy od jonu J- (2,20A) 
i słabiej ulega odkształceniu. 

W układach utworzonych przez AgCl z chlorkami litu, sodu i potasu, 
jon srebra wykazuje również diadochię w stosunku do jonów litu i sodu, 
a nie zastępuje diadochowo jonu potasu. Jednak w tej serii układów, 
utworzonych przez chlorki, roztwór stały (Ag, Na)Cl jest ciągły, a w roz- 
tworze stałym (Ag, Li)CI istnieje już luka mieszalności. W tym przy- 
padku jon srebra wykazuje większe pokrewieństwo krystalochemiczne 
w stosunku do jonu sodu niż do litu. Przyczyną tego jest jeszcze mniej- 
sza polaryzowalność jonu chloru (C17 — 181A), znacznie mniejszego 
od jonu bromu. 

Widoczna jest zatem zależność w rozpatrywanych seriach układów — 
w przypadku coraz to mniejszego anionu (J” > Br" >CI-) o budowie 
prostej (jony jednoatomowe) pozorna wielkość jonu srebra staje się 
coraz bardziej zbliżona do wielkości teoretycznej (1,13 A), gdyż jon ten 
zastępuje diadochowo coraz to większe kationy. Mniejsze aniony o bu- 
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dowie prostej są polaryzowane coraz słabiej i odległości między środ- 
kami jonów przeciwnego znaku zbliżają się do sumy promieni jo- 
nowych. 

W układach dwuskładnikowych, utworzonych przez substancje z anio- 
nami nie wykazującymi silnej polaryzowalności, jony srebra mogą za- 
stępować diadochowo nie tylko jony nieco od siebie mniejsze, ale 
i większe, natomiast nie zastępują jonów mniejszych, różniących się od 
nich znacznie wielkością. Na przykład w serii układów utworzonych 
przez Ag;50, z siarczanami litu, sodu.i potasu istnieją roztwory stałe 
(Ag, K);SO, i (Ag, Na)„504, natomiast jony Ag+ i Li+ diadochii nie wy- 
kazują (w układzie AgsS0, — Li+SO04 powstaje związek Ag;SO4 * Li;SO4). 

Złożone wieloatomowe aniony kwasów tlenowych wykazują tylko 
silną polaryzację wewnątrzkompleksową, natomiast są one nieznacznie 
odkształcane przez zewnętrzne kationy srebra. Słaba polaryzowalność 
anionu S0;7 umożliwia w tym przypadku zastępowanie się w sieci kry- 
stalicznej jonów srebra i większych od nich jonów potasu, gdyż jon 
srebra nie ulega pozornemu zmniejszeniu. 
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PE3IOME 


O6Hapy2zkeHO IOJIOZXATEJIBHOE BIMAHME MOHHOŃ HOJIAPU3AIIMM Ha Crno- 
COGHOCTB OÓpa3OBAHKA TBEPĄBIX PACTBODPOB B HEKOTOPBIX ĄBYXKOMIOHEH'- 
HBIX CHCTEMAX, COJEPZKALIMX OJMUHAKOBBIE AHMOHBI, KOTOpBIe IIPOABJIAFOT 
3HAHMTEJILHYIO HOJIAPUZYEMOCTB, A TAKKE /7OBOJIBHO PAJHKIINAECA IO Be- 
JMYMHeE KATUOHBI. Yem ÓOJbuie NOJApUZYEMOCTE AHMOHA, TEM obe 
BePpOATHOCTE BAMEILNCHMA B KPKCTAJJIMAECKOŃ PELIGTKE MAJIOTO KATMUOHA 
3HAHMT2JIBHO ÓOJIBIUMM KATMOHOM, IHPOABJIAIOLĘAM CMIIGHYIO, AKTUBHYIO 
MOHHyIO HOJAPU3AHNEO. 


SUMMARY 


A positive effect of ionic polarization was observed on the for- 
mation ability of solid solutions in some binary systems composed of 
equal anions, showing high polarizability, and of cations varying in size. 
The higher the polarizability of the anion, the greater should be the 
probability of the substitution of the small cation in the crystal lattice 
for a much larger cation with strong active ionic polarization. 
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